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TITEL: 

VATSKEGENOMSLAPPLIGT HOLJESSKIKT TILL ABSORBERANDE ALSTER 
TEKNISKT OMRAdE:, 

Uppfinningen hanfor sig till ett vatskegenomslappligt 
holjesskikt till ett absorberande alster sSsom en bldja, 
ett inkontinensskydd, en dambinda eller liknande, vilket 
holjesskikt innef attar Stminstone ett fSrsta materiallager . 

BAKGRUND : 

Det vatskegenomslappliga h61 jesskiktet ar avsett att vid 
anvandningen av det absorberande alstret anligga mot 
anvSndarens kropp, vilket medfor att detta skikt f6rst tar 
emot den utsondrade kroppsvatskan. For att undvika 
vatskeiackage, Sr det vasentligt att det 
vatskegenomslappliga h61 jesskiktet kan ta emot en stor 
vatskemSngd under en kort tidsperiod. Vidare ar det 
vasentligt att h61 jesskiktet tkl upprepad vStning, d v s 
kan bibehaila vStskegenomsiappligheten dS alstret utsatts 
f5r ett flertal vatningar. 

S&som vatskegenomslappliga hSljesskikt ar det vanligt 
fSrekommande med nonwoven och f ilmmaterial. S&dana 
holjesskikt ar vanligtvis framstailda av syntetiska 
material som i sig sjalva ar hydrofoba. F6r att erhSlla 
vatskegenomsiapplighet ar det vanligt att s&dana material 
vatmedelbehandlas . Plastfilmer som anvands som 
vatskegenomslappliga holjesskikt m&ste dessutom h&lgSras 
for att bli vatskegenomslappliga. Det forekoromer emellertid 
aven att nonwovenmaterial perforeras fOr att oka 
vatskegenomsiappligheten. Det Sr emellertid svSrt att 
Sstadkomma ett h&lgjort hydrofobt material, vid vilket 
risken f5r lackage ar helt eliminerad. 
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Vatmedelbehandling fistadkonuns vanligen genom belaggning av 
det hydrofoba materialet med ett ytaktivt amne, sSsom 
exempelvis en tensid, Harigenom skapas ett hydrofilt 
holjesskikt. For att ett material skall anses vara 
5 vatskegenomslappligt , kravs att ytenergin for den aktuella 

vatskan ar lagre an den kritiska ytenergin for materialet. 
Detta erhSlls genom att de ytaktiva foreningarna loser sig 
i vatskan och minskar ytenergin pk vatskan och/eller genom 
att de ytaktiva foreningarna binds till mater ialets yta, 
10 vilket resulterar i en okad kritisk ytenergi pS materialet. 

Ett problem vid anvSndning av h61jesskikt belagda med ett 
ytaktivt Mmne, ar att s&dana holjesskikt uppvisar en 
forsamrad vStskegenomslapplighet vid upprepad vatning. Det 

15 beror pS att de ytaktiva foreningarna, vilka ej ar fast 

forankrade till h51 jesskiktets yta 15ser sig i 
kroppsvStskan vid den forsta vatningen. Vid pSfoljande 
vatning bar mangden tensid pli hoi jesskiktets yta dSrmed 
vasentligen reducerats vilket resulterar i en minskad 

20 vatskegenomslSpplighet . Ett annat problem vid anvandning av 

alster med tensidbelagda hdljesskikt, Sr att de ytaktiva 
foreningarna kan skapa hudirritationer genom att de 
migrerar fr&n h51 jesskiktet till anvandarens hud. 
Ytterligare ett problem med s&dana holjesskikt, ar att de 

25 ytaktiva foreningarna under lagringstiden Sven migrerar 

frSn h61 jesskiktet till den innanf orliggande absorberande 
strukturen, vilket resulterar i att h51 jesskiktet Sven vid 
den forsta vatningen uppvisar otillracklig 
vatskegenomsl^pplighet . 

30 

EP 0,483,859 beskriver ett vatskegenomslappligt 
h51jesskikt, vilket for att t&la upprepad vatning 
coronabehandlats . Vid coronabehandlingen behandlas 
hoi jesskiktet med en plasma, vilket Mr en gas som tillforts 
35 s& mycket energi att den helt eller delvis joniserats. 

Materialytans kontakt med den energirika gasen resulterar 
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i att radikaler bildas p& materialytan . Darefter 
introduceras olika typer av funktionella grupper, s&som 
exempelvis syreinnehSllande funktionella grupper till 
mater ialytan, Vid en sSdan behandling skapas s&ledes en 
5 stabilare hydrof il struktur ^n dk ytan endast ar belagd med 

en ytaktiv forening, utan att foreningen ar kemiskt bunden 
till ytan. Mater ialet som coronabehandlats ar ett 
nonwovenmaterial som utgors av polypropenf ibrer . Emellertid 
kvarst&r vid detta kanda holjesskikt problemet med att 
10 vatskegenomsiappligheten, efter en forsta vatning 

vasentligen reduceras. Ytterligare ett problem med s&dana 
holjesskikt ar att det har visat sig att modif ieringen inte 
ar aidersbestandig, utan forsvagas vid lagring. 

15 En liknande metod for att &stadkomma ett pS ytan kemiskt 

modifierat material ar genom plasmabehandling. US 4,743,494 
och WO 94/28568 beskriver plasmabehandlade material, vilka 
ar lampliga for anvandning exempelvis sSsom 
vatskegenomslappliga holjesskikt. Plasmabehandling ger en 

20 mer homogen behandling Sn coronabehandlingen. I ovrigt ar 

corona- och plasmabehandling i det nSrmaste likvardiga 
behandlingar. Vid plasmabehandling skapas sSsom vid 
coronabehandling sSledes ett kemiskt ytmodif ierat material- 
Aven vid vatskegenomslappliga holjesskikt behandlade p& 

25 detta vis kvarst&r emellertid fortfarande problemet med att 

O erhSlla en stabil hydrof il yta, d v s en yta som forblir 

hydrof il aven efter upprepad vStning. 
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BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN s 

Med foreliggande uppf inning har emellertid Sstadkommits ett 
vatskegenomsiappligt holjesskikt av det inledningsvis 
omtalade slaget, uppvisande god vatskegenomslapplighet aven 
efter upprepad vatning av alstret. 
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Ett vatskegenomslappligt holjesskikt enligt uppfinningen 
innefattar Stminstone ett forsta materiallager vilket 
kannetecknas av att materiallagrets yta huvudsakligen 
utgors av polyeten som behandlats med plasma eller corona 
for att uppnS varaktig hydrof ilicitet . 

Det har for corona och plasmabehandlade material visat sig, 
att olika material uppvisar betydande skillnader i den 
uppnSdda formSgan att bibehSlla vatskegenomslappligheten 
vid upprepad vStning. Vid anvandning av corona- eller 
plasmabehandlade material som vatskegenomslappliga 
holjesskikt till absorberande alster, har det visat sig att 
vatskegenomslappligheten vid upprepad vatning ar 
vasentligen battre for material med en yta av polyeten an 
for material med en yta av polypropen, Vidare har det visat 
sig att behandlat polyetenmaterial uppvisar en 
huvudsakligen oforSndrad vatskegenomslapplighet efter att 
alstret lagrats en ISngre tid. 

Enligt en fordelaktig utf oringsf orm utg5rs det forsta 
materiallagret av ett nonwovenmaterial. Nonwovenmaterialet 
innefattar fibrer med en yta av polyeten. Exempelvis utgors 
fibrerna av bikomponent fibrer best&ende av en kSrna av 
polypropen eller polyester och ett omslutande holje av 
polyeten. 

Enligt en annan utf Qringsf orm utg5rs det forsta 
materiallagret av en perforerad plastfilm som ar corona- 
eller plasmabehandlad. Genom att den behandlade ytan 
huvudsakligen utgors av polyeten uppvisar filmen hydrof ila 
grupper, vilka ar fast forankrade pS plastytan. De 
hydrofila grupperna p& filmytan resulterar i att 
vatsketransporten genom perf oreringarna underlattas. 

Ytterligare en utf oringsf orm uppvisar ett 
vatskegenomslappligt holjesskikt vilket utgors av flera 
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materiallager. Foretradesvis utgdrs h61 jesskiktet av tvk 
lager. Det forsta materiallagret Sr uppbyggt enligt n&got 
av de ovannamnda utf5ringsformerna, Det andra 
materiallagret uppvisar en yta huvudsakligen av polypropen. 
Det andra materiallagret ar foretradesvis ett nonwoven 
vilket ej ar plasma- eller coronabehandlat . Det andra 
materiallagret ar lampligen belSget langst bort frSn 
absorptionskroppen, d v s narmast anvSndaren. Genom att det 
andra materiallagret uppvisar en gles struktur med en 
ytvikt mellan 6-20 g/m% uppvisar f iberstrukturen 
hSligheter genom vilka vStskan kan passera fSr att n5 det 
innanforliggande, hydrofila, fSrsta materiallagret. S&ledes 
erhSlls en hydrofob och torr yta nSrmast anvSndaren. 
Naturligtvis ar det aven mojligt att corona- eller 
plasmabehandla det andra materiallagret. Vidare ar det 
mojligt att vid anvSndningen av skiktet som ett 
vatskegenomsiappligt hQlje till ett absorberande alster 
placera det andra materiallagret nSrmast den absorberande 
strukturen. Dessa varianter beskrivs utforligare i 
efterfeijande utf oringsf ormer och -exempel. 

FSreliggande uppfinning omfattar vidare ett absorberande 
alster sSsom en bltija, ett inkontinensskydd, en dambinda 
eller liknande, innefattande en absorptionskropp innesluten 
mellan ett vatsketStt hSljesskikt och ett 
vatskegenomslappligt holjesskikt, vilket 
vatskegenomslappliga hSljesskikt innefattar Stminstone ett 
fSrsta materiallager uppvisande en materialyta vilken 
huvudsakligen utgbrs av polyeten. Materiallagret har for 
att uppnS vatskegenomsiapplighet plasma eller 
coronabehandlats . 

En utf oringsf orm omfattar ett absorberande alster, vilket 
kannetecknas av att det vatskegenomslappliga hoi jesskiktet 
aven innefattar ett andra materiallager. Enligt en sSdan 
utfSringsform ar det fSrsta materiallagret beiaget narmast 
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absorptionskroppen och det andra materiallagret belaget 
langst frSn absorptionskroppen, Det andra materiallagret 
utgors f oretradesvis av ett glest uppbyggt nonwoven av 
polypropen vilket ej ar corona- eller plasmabehandlat . 
Obehandlad nonwoven av polypropen ar i sig hydrofob, vilket 
innebar att ytan narmast anvandaren forblir torr aven efter 
vatning, Vidare ar det andra materiallagret glest uppbyggt, 
med en ytvikt mellan 6-20 g/m^, vilket resulterar i att 
f iberstrukturen uppvisar hSligheter genom vilka vatska kan 
passera for att nS det innanf orliggande forsta 
materiallagret. Det ar aven mojligt att perforera det andra 
materiallagret f5r att Sstadkoroma den onskade 
vatskegenomslappligheten. Det forsta materiallagret, d v s 
den innanf orliggande f iberstrukturen, fungerar vid denna 
utf oringsf orm som ett draneringsmaterial, vilket har 
f5rmSga att dranera det ovre materiallagret narmast 
anvandaren pS vatska. Det forsta materiallagret utgors 
f oretradesvis av ett nonwoven. F5r att erhSlla ett forsta 
materiallager som snabbt tar upp vatska fr&n det narmast 
anvandaren belagna materiallagret utgors nonwovenmaterialet 
exempelvis av en bulkig, vaddliknande struktur, en 
perforerad plastfilm, eller liknande. 

Det Sr aven m5jligt att corona- eller plasmabehandla det 
andra materiallagret. Genom att materialet huvudsakligen 
best&r av polypropenf ibrer forblir de hydrofila 
f5reningarna pS polypropenf iberyt an inte lika fast 
forankrade till ytan som de hydrofila foreningar som skapas 
dS behandlingen utf<3rs pS en yta av polyeten. Det innebSr 
att hydrofila grupper vid vStningen 15ser sig i 
kroppsvStskan och sanker ytspanningen pS vStskan, 
resulterande i att vStskan ISLttare absorberas av den 
innanf orliggande absorberande strukturen. En annan fordel 
med denna utf oringsf orm ar att plasma- eller 
coronabehandlingen kan utforas efter att det f5rsta och det 
andra materiallagret laminerats ihop. For att vatska ska 
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passera dat andra, nSrmast anvSndaren belagna 
Leriallagret vid p&f51jande v.tningar utgors cie^ -dra 
.ateriallagret f oretr.desvis av ett glest, eller hilgDort 
nonwoven. Det andra materiallagret Ran aven utgoras av en 
perforerad film, ett natmaterial, eller liknande. 

Enligt annu en utf oringsf orm Sr det absorberande alstret 
utformat s& att det andra materiallagret ar belaget 
narmast absorptionskroppen och det forsta material lagret ar 
beiaget ISngst fr&n absorptionskroppen. Foretradesv.s ar 
b&da materiallagren corona- eller plasmabehandlade for att 
5ka vatskegenomsiappligheten. Det andra mater.allagret 
utg5rs, sSsom tidigare beskrivet, av en yta huvudsaklxgen 
av polypropen. En f6rdel med denna utf Sringsf orm Sr att det 
andra materiallagret vid anvandning av alstret e, kommer x 
direkt kontakt mot anvSndaren, vilket reducerar rxsken for 
att de hydrofila grupperna efter en fSrsta vatning verkar 
irriterande mot anvSndarens hud. 

KORT BESKRIVKING AV FIGURER: 

uppfinningen ska i det f^ljande beskrivas nSrmare under 
hanvisning till de utf6ringsexempel som visas pS bxf ogade 



ritningar . 
Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 



visar ett vatskegenomslSppligt hSljesskikt 
enligt uppfinningen 

visar ytterligare ett vatskegenomslSppligt 
hSljesskikt enligt uppfinningen 

visar en bl5ja sedd fr&n den sida som vid 
anvandningen ar avsedd att vara vSnd mot 
anvandaren 
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BESKRIVNING AV UTFORINGSEXEMPEL : 

Det i figur 1 visade vatskegenomslappliga hoi jesskiktet 1, 
bestSr av ett materiallager 2, vilket utgors av ett 
5 nonwovenmaterial med fibrer med en fiberyta huvudsakligen 

av polyeten. Mater iallagret 2 har, for att Sstadkomma 
varaktig hydrof ilicitet , corona- eller plasmabehandlats . 
Vid corona- eller plasmabehandlingen ytmodif ieras 
materialet sS att hydrofila grupper kemiskt binds till 
10 materiallagrets 2 yta. 

Materialet 2 corona- eller plasmabehandlas f oretrcLdesvis 
efter att fibrerna formats till en nonwovenstruktur , 
Behandlingen sker darvid antingen enbart frSn den ena av 
15 materiallagrets 2 sidor, eller frSn bSda sidorna av 

materiallagret 2. Det ar emellertid Sven mojligt att 
plasmabehandla fibrerna i materiallagret 2 fore sjalva 
formningen av fibrerna till ett nonwovenmaterial . 

20 Exempel pS olika typer av polyeten Sr LDPE 

( iSgdensitetspolyeten) , HOPE (hogdensitetspolyeten) och 
LLDPE { lig-linjardensitetspolyeten) . Exempel pS anv^ndbara 
fibrer Sr bikomponent fibrer med en karna av polypropen 
eller polyester och ett holje av polyeten. Naturligtvis kan 

25 fibrerna alternativt bestS enbart av polyeten, av olika 

eller samma typ. For att erhcilla 5nskade f iberegenskaper , 
ar det sLven m5jligt att anvanda polyeteninneh&llande 
sampolymerer , exempelvis polyeten inneh&llande en liten 
mangd akrylat, eller acetat. Akrylat- eller 

30 acetetkomponenten medfor att materialet blir mer elastiskt. 

Vidare har det for plasma- och coronabehandling visat sig 
att metallocenekatalyserade polyetener ar vcll lampade for 
andamSlet . 

F5r att ett nonwovenmaterial av spunbond skall uppvisa en 
35 hog jamnhet och darmed aven en hog dragstyrka, ar s&dana 

material uppbyggda av tv& olika skikt. For att tillverka 
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ett spunbondmaterial bestSende av tvS skiktliknande 
strukturer, tillfOrs material frSn tvk i processen 
efterfoljande extrudrar. Ett s&dant f ramstallningssatt gor 
det mSjligt att tillverka ett spunbondmaterial best&ende av 
ett skikt av polypropen och ett skikt av polyeten. 

Naturligtvis Ar inte materiallagret 2 begransat till 
spundbondmaterial, utan kan givetvis Sven vara andra 
nonwovemnaterial s&som kardade material, eller material 
tillverkade pS n&got annat sStt. Det ar aven mSjligt att 
materiallagret 2 utgors av en perforerad film av polyeten. 

Det i figur 2 visade vatskegenomslappliga h51 jesskiktet 201 
bestar av tvS materiallager. Det forsta materiallagret 202 
liknar det i figur 1 beskrivna materiallagret 2 och utgSrs 
sSledes av ett corona- eller plasmabehandlat nonwoven med 
fibrer med en yta av polyeten. Det andra materiallagret 204 
utgors av ett nonwovenmaterial huvudsakligen uppbyggt av 
polypropenfibrer. Det andra materiallagret 2 04 ar ett glest 
nonwoven med en ytvikt mellan 6-20 g/m^ Naturligtvis kan 
det andra materiallagret 204 Sven innehSlla andra hydrofoba 
fibrer, eller f iberblandningar av tv& eller flera olika 
fibertyper, sSsom exempelvis olika typer av polyestrar, 
eller nylon. Det ar Sven mSjligt att det andra 
materiallagret 204 utgSrs av en perforerad film av 
polypropen. 

Den i figur 3 visade blSjan 300 innefattar ett 
vatskegenomsiappligt holjesskikt 301 i enlighet med 
uppfinningen, ett vStsketatt hSljesskikt 303, samt en 
daremellan innesluten absorptionskropp 305. Det vatsketata 
holjesskiktet 303 kan bestS av en vatsketSt plastfilm, ett 
nonwovenskikt som belagts med ett vatskesparrande material, 
eller n&got annat lattbSjligt materialskikt som motst&r 
vatskepenetration. Det ar i allmanhet en fordel om det 
vatsketata holjesskiktet 303 har en viss andningsbarhet, d 
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V s tillSter passage av vattenSnga. De bSda hoi jesskikten 
301,303 har en n&got storre utstrackning i planet an 
absorptionskroppen 305 och stracker sig ett stycke ut forbi 
absorptionskroppens 305 kanter kring hela dennas periferi. 
Hoi jesskikten 301,303 ar inbordes forbundna inom de 
utskjutande partierna 307, exempelvis med limning eller 
svetsning med varme eller ultraljud. 

Absorptionskroppen 305 Mr vanligen uppbyggd av ett eller 
flera skikt av cellulosaf ibrer , exempelvis 
cellulosaf luf fmassa . Absorptionskroppen 305 kan forutom 
cellulosaf ibrer aven innehcilla superabsorberande material, 
d V s material i form av f ibrer, partiklar, granulat, film 
eller liknande vilket har formSga att absorbera vatska 
motsvarande flera gSnger det superabsorberande materialets 
egen vikt. Superabsorberande material binder den 
absorberande vatskan och bildar dSrvid en vatskehaltig gel. 
Vidare kan absorptionskroppen 305 innefatta bindemedel, 
f ormstabiliserande komponenter, eller liknande . Ytterligare 
absorptions skikt som forbattrar absorptionsegenskaperna kan 
aven anvandas, s&som olika typer av vStskespridande inlcigg, 
eller materialskikt . Absorptionskroppen 3 05 kan behandlas 
kemiskt eller fysikaliskt for att ^ndra 
absorptionsegenskaperna. Det ar exempelvis vanligt att 
forse ett absorptions skikt med komprimeringar for att styra 
vMtskefl5det i absorptionskroppen 305. Vidare kan andra 
typer av absorptionsmaterial utnyttjas, ensamma eller i 
kombination med cellulosaf ibrer och superabsorberande 
material. Exempel p& anvSndbara absorberande material ar 
absorberande nonwovenmaterial, skum eller liknande. 

Bl5jan 301 har vidare tvS langsgSende sidokanter 323,325, 
en framre andkant 309 och en bakre andkant 311, samt 
uppvisar ett framparti 313, ett bakparti 315 och ett mellan 
frampartiet 313 och bakpartiet 315 belaget smalare 
grenparti 317. 
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Vidare ar elastiska organ 319,321 anordnade utmed 
sidokanterna 323,325, vid blojans grenparti 317. Dessa 
elastiska organ 319,321 tjanar vid anvandningen av blojan 
till att hSlla denna i tatande anliggning kring anvSndarens 
ben. Ett ytterligare elastiskt organ 327 ar anordnat utmed 
den bakre andkanien 311 och ar avsett att ge blojan 300 
viss tojbarhet och tjana som tatningsorgan f5r blQjan kring 
anvandarens midja. 

En tejpflik 329,331 ar anbragt vid vardera sidokanten 
323,325, nara den bakre andkanten 311. Tejpflikarna 329,331 
utgar hopfastningsorgan f6r blSjan 300 och medger att denna 
kan fastas sairanan sS att den pS ett byxliknande vis 
omsluter den nedre delen av en anvandares hkl. Tejpflikarna 
329,331 samverkar med ett mottagningsomr&de 333 p& blojans 
300 vatsketata hSljesskikt 303 vid frampartiet 313. 
Mottagningsomr&det 333 kan exempelvis utgoras av ett 
fSrstarkningsmaterial, vilket laminerats till det 
vatsketata holjesskiktet 303. Genom f orstarkningen kan 
blojan 300 tills lutas och oppnas igen, utan att 
tejpflikarnas 329,331 vidhaf tningsf orm&ga forstors, eller 
det vatsketata holjesskiktet 303 rivs sender. 

Naturligtvis kan en rad andra typer av hopf astningsorgan 
anvandas istailet f6r de beskrivna tejpflikarna 329,331. 
Exempel p& alternativa hopf astningsorgan ar kardborreytor , 
tryckknappar, knytband, eller liknande. 

BlSjans vatskegenomsiappliga hSljesskikt 301 ar uppbyggt av 
ett forsta material lager 302 och ett andra mater iallager 
304. Det forsta materiallagret 302 ar anbragt narmast 
absorptionskroppen 305 och det andra materiallagret 304 ar 
vid anvandningen av alstret anbragt narmast mot anvandaren. 
Det forsta materiallagret 302 ar uppbyggt sSsom 
materiallager 2 enligt figur 1 och best&r sSledes av ett 
nonwoven huvudsakligen uppbyggt av fibrer med en yta av 
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polyeten, eller en perforerad plastfilm med en yta av 
polyeten som for att erhSlla varaktig 
vatskegenomslapplighet ar corona- eller plasmabehandlad, 
Det forsta materiallagret 302 kan vidare utgoras av en 
5 vaddstruktur huvudsakligen bestSende av fibrer med en yta 

av polyeten, vilken f5r att erhSlla varaktig hydrof ilicitet 
corona- eller plasmabehandlats • Det andra materiallagret 
304 ar uppbyggt s&som det i figur 2 visade materiallagret 
204. Det andra materiallagret 304 ar sSledes ett 

10 nonwovenmat er ia 1 huvudsakligen uppbyggt av 

polypropenf ibrer . F5retradesvis Sr det andra materiallagret 
304 ej corona- eller plasmabehandlat dS det anligger 
narmast mot anvandaren, men naturligtvis ar det aven 
mojligt att behandla det med corona eller plasma. For att 

15 erhSlla vatskegenomslapplighet utgors det av ett glest 

eller hSlgjort nonwoven. Vidare ar det mojligt att det 
andra materiallagret 304 ar uppbyggt av en perforerad 
plastfilm. 

20 Det ar Sven mSjligt att det andra materiallagret 304 Sr 

belaget narmast absorptionskroppen 305 och det forsta 
materiallagret 302 ar belaget langst frSn 
absorptionskroppen 305 . 

25 Exemoel 1 - ESCA 

For att undersoka materialytans kemiska sammansattning 
utfordes elektronspektroskopisk kemisk analys, ESCA, pk 
foljande material: 

30 

1. Plasmabehandlad nonwoven av polypropenf ibrer 

a. Fore tvatt 

b. Efter tvatt 

35 2- Plasmabehandlad nonwoven av bikomponent fibrer, 

fiberkarna av polypropen och fiberh51je av polyeten 
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a. F6re tvSitt 

b. Efter tvStt 

3. Plasmabehandlad nonwoven av bikomponentf ibrer , 
fiberkarna av polyester och fiberholje av polyeten 

a. F6re tvStt 

b. Efter tvatt 

4. Obehandlad nonwoven av: 

a. polypropenf ibrer 

b. bikomponentf ibrer, fiberkSrna av polypropen 
och fiberhSlje av polyeten. 

c. bikomponentf ibrer, fiberkarna av polyester 
och fiberhSlje av polyeten. 

Materialet tvSttas genom att det laggs i en beh&llare med 
destillerat vatten. Det destillerade vattnet har en 
temperatur som Sr 37 "C. Materialet fkr ligga i vattnet i 15 
sekunder och tas darefter upp och plantorkas. 

Vid ESCA rSntgenbestrSlas materialytan. Den energirika 
rSntgenbestrSlningen resulterar i att elektroner frSn 
materialytans komponenter emitteras. Enligt foljande 
samband erhSlls elektronens bindningsenergi: 

= hv - Ek 

Eb= elektronens bindningsenergi 
Ek = elektronens rSrelseenergi 
hv = bestrSlningsenergi 

intensiteten p& rSntgenbestr&lningen ar vid mStningen kand 
och elektronens rSrelseenergi erhSlls genom att mata 
elektronens hastighet. SSledes erhSlls ett m&tt p& den 
emitterade elektronens bindningsenergi, vilket innebSr att 
ytans kemiska sammansattning kan identif ieras . 
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Foljande syre/kol-f orhSllande, 0/C, erholls: 



Prov 


U/ C 


la 


0, 19 


lb 


0,08 


2a 


0,26 


2b 


0,23 


3a 


0,29 


3b 


0,24 


4a 


0,007 


4b 


0,02 


4c 


0,007 



ResuLtaten visar att andelen syreinnehSllande foreningar pS 
materialytan cLr hogst for material 2 och 3, d v s material 
med fiberholje av polyeten. Detta innebar att de 
plasmabehandlade polyetenytorna uppvisar h5gre 
hydrof ilicitet , eller vatbarhet an motsvarande 
plasmabehandlade polypropenytor . Vidare bibehSller material 
2 och 3 ett hogt O/C-f orhSllande aven efter att strukturen 
tVcLttats, vilket betyder att polyeten Mr overlagset 
polypropen nar det galler att bibehSlla vatbarheten efter 
vatning. 

Uppfinningen skall inte anses vara begrSnsad till de hSr 
beskrivna utf oringsf ormerna, utan en rad ytterligare 
varianter och modif ikationer Mr mdjliga inom ramen f5r de 
ef terf 51 jande patentkraven. Vidare ar alia tankbara 
kombinationer av de beskrivna utf oringsf ormerna avsedda att 
omfattas av uppfinningen. 
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PATENTKRAV 

1. Ett vatskegenomsiappligt holjesskikt (1,201,301) till 
ett absorberande alster sSsom en bloja (300), ett 
inkontinensskydd. en dambinda eller liknande vilket 
holjesskikt innefattar Stminstone ett fSrsta materiallager , 
)cannetecknat av attdet forsta 
materiallagrets (2) yta huvudsakligen utg5rs av polyeten 
som behandlats med plasma eller corona och darigenom 
uppvisar en hydrofil yta. 

2. Ett vatskegenomsiappligt holjesskikt enligt krav 1, 
kannetecknat av attdet fSrsta 
materiallagret (2) utgSrs av ett nonwovenmaterial varvid 
atminstone fibrernas yta huvudsakligen utgors av polyeten. 

3. Ett vatskegenomsiappligt hSljesskikt enligt foregSende 
krav, kannetecknat av att fibrerna ar 
bikomponentfibrer best&ende av en karna av polypropen och 
ett omslutande hSlje av polyeten. 

4. Ett vatskegenomsiappligt holjesskikt enligt krav 2, 
kannetecknat av att fibrerna ar 
bikomponentfibrer bestSende av en karna av polyester och 
ett omslutande hSlje av polyeten. 

5. Ett vatskegenomsiappligt hSljesskikt enligt krav 1, 
kannetecknat av attdet fSrsta 
materiallagret (2) utgSrs av en perforerad plastfilm. 

6. Ett vatskegenomsiappligt hSljesskikt enligt n&got av 
fSregSende krav och vidare uppvisande ett andra 
materiallager (204), kannetecknat av att 
det andra materiallagrets (204) yta huvudsakligen utgors av 
polypropen. 



o 



o 



16 

7. Ett vatskegenomslappligt holjesskikt enligt krav 6, 
kannetecknat av att det andra materiallagret 
(204) ar ett nonwovenmaterial vilket huvudsakligen ar 
uppbyggt av polypropenf ibrer . 

5 

8. Absorberande alster sSsom en bloja (300), ett 
inkontinensskydd, en dambinda eller liknande innefattande 
en absorptionskropp (305) innesluten mellan ett vatsketatt 
holjesskikt (303) och ett vatskegenomslappligt h51jesskikt 

10 (301), vilket vatskegenomslappliga holjesskikt (301) 

innef attar Stminstone ett forsta materiallager (302), 
kannetecknat av att det forsta 
materiallagrets (302) yta huvudsakligen utgors av polyeten 
som behandlats med plasma eller corona for att uppn& 

15 vatskegenomslSpplighet . 

9. Absorberande alster enligt foregSende krav, 
kannetecknat av att det vcitskegenomslappliga 
hoi jesskiktet innef attar ett andra materiallager (304) 

20 vilket uppvisar en materialyta som huvudsakligen utgors av 

polypropen. 

10. Absorberande alster enligt foreg&ende krav, 
kannetecknat av att det forsta materiallagret 

25 (302) ar belaget narmast absorptionskroppen (305) och att 

det andra materiallagret (304) ar belaget langst frSn 
absorptionskroppen ( 305 ) . 

11. Absorberande alster enligt krav 9, 

30 kannetecknat av att det andra materiallagret 

(304) ar belSget narmast absorptionskroppen (305) och att 
det forsta materiallagret (302) ar belaget langst frSn 
absorptionskroppen ( 305 ) . 
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SAMMANDRAG 

absorberande alster Hknande vilket 

lolve«„ .cm behandlata med plaa„. eller corona for att 
rppnr,.ts.a,anon«l«PpU,hat . uppflnningen O"''"".."^": 
uppna V y ,i-*.er med ett vatskegenomslappligt 

ett absorberande alster mea 
holjesskikt (1,201,301) enligt uppf inningen. 



O ^pig^ 3 snskas publicerad. ) 
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